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@ Folienabsorber, insbesondere zum inneren Einsatz vor verglasten AuBenflachen 

® Die Erfindung betrifft einen Folienabsorber (10), insbe- 
sondere zum inneren Einsatz vor verglasten Auftenfla- 
chen (13), bestehend aus mindestens einer flexiblen 
transparenten Folie (14), wobei die Folie (14) nach innen 
weisend ganzflachig oder teilflachig eine nahezu licht- 
dichte metallische Beschichtung (15) mit Low-e-Effekt 
hat. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft einen Folienabsorber, insbe- 
sondere zum inneren Einsatz vor verglasten AuBenflachen, 
bestehend aus mindestens einer flexiblen transparenten Fo- 
lie. 

[0002] Folienabsorber sind vielfaltig bekannt, so z. B. aus 
der deutschen Patentanmeldung 198 33 031. Der daraus be- 
kannte Folienabsorber dient hauptsachlich der raumaku- 
stisch wirksamen Schallabsorbtion. 

[0003] Der derzeit anhaltende architektonische Trend, 
nicht nur fur ganze Fassaden, sondern auch fur den Dachbe- 
reich von Gebauden groBflachig Glas zu verwenden, macht 
ein effektives Sonnenschutzsystem erforderlich, das die 
Transparenz der Glasflachen nicht beeintrachtigt und gleich- 
zeitig die Raumakustik verbessert. 

[0004] Zur Vermeidung der Sonnen- und Warmestrah- 
lung, sind im Stand der Technik, z. B. aus der 
DE 197 32 977 CI, Sonnenschutzsysteme bekannt, bei de- 
nen Glasscheiben mit Low-e-Schichtsystemen eingesetzt 
werden. Diese Schichtsysteme werden in der Regel auf die 
Glasscheiben aufgesputtert und sind mehr oder weniger 
transparent. Die damit versehenen Flachen bzw. Seiten der 
Glasscheiben der verglasten Aufienflachen sind diejenigen, 
die dem Innenraum zugewandt sind. Im Stand der Technik 
ist es zur Verminderung der Warmetransmission ferner ub- 
lich, eine Isolier-Doppelverglasung vorzusehen, bei der sich 
die Low-e-Beschichtung auf der Glasscheibe auf der Innen- 
seite der auBeren Scheibe befindet, also im Zwischenraum 
zwischen den Isolierscheiben. Die auf die AuBenflache auf- 
treffenden Sonnenstrahlen werden groBtenteils reflektiert 
und die Warmeabstrahlung ins Innere durch den Low-e-Ef- 
fekt vermindert, der abhangig von der Erwarmung der Glas- 
scheibe mehr oder weniger stark auftritt. Der bekannte Fo- 
lienabsorber kann von innen vor solchen verglasten AuBen- 
flachen angeordnet werden. Damit ist ein Sonnenschutzsy- 
stem in Kombination mit einer verbesserten Raumakustik 
verwirklicht. 

[0005] Eine solche Kombination zur Verminderung der 
Sonnen- und Warmeeinstrahlung sowie zur Verbesserung 
der Raumakustik hat jedoch erhebliche Nachteile. Denn 
selbst bei bester Qualitat der Folie, ist sie optisch nicht frei 
von Verzerrungen, so dass die Transparenz der Glasflachen 
beeintrachtigt wird. Ferner erwarmt sich die Folie bei Ab- 
sorbtion von Sonnenstrahlung und gibt diese quasi unver- 
mindert in den Innenraum weiter. Dies gilt selbstverstand- 
lich auch fiir abgesenkte winterliche Temperaturen, die 
durch den Low-e-Effekt der Scheiben noch weiter verringert 
werden und unvermindert auf den Innenraum wirken. Diese, 
als Zugerscheinung fehlinterpretierten Effekte des soge- 
nannten, in der Klimatechnik bekannten, kalten Strahlers 
haben eine starke Komforteinschrankung zur Folge. 
[0006] Die im Stand der Technik bekannten Methoden 
und Vorrichtungen sind daher wenig geeignet, die Aufgabe 
der vorliegenden Erfindung befriedigend zu losen. 
[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, einen 
Folienabsorber, insbesondere zum inneren Einsatz vor ver- 
glasten AuBenflachen zu schaffen, der die Raumakustik ver- 
bessert, eine Transparenz aufweisen kann, eine stark ver- 
minderte Warmeabstrahlung in den Innenraum gewahrlei- 
stet und die mittlere Strahlungstemperatur im Inneren, also 
das thermische Komfortempfinden stark verbessemd beein- 
flusst. 

[0008] ErfindungsgemaB wird diese Aufgabe dadurch ge- 
lost, dass die Folie nach innen weisend ganzflachig oder teil- 
flachig eine nahezu lichtdichte metallische Beschichtung 
mit Low-e-Effekt hat. 

[0009] Uberraschenderweise hat sich gezeigt, dass eine 
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zum Rauminneren bedruckte Folie, die eine metallische, na- 
hezu lichtdichte Beschichtung aufweist, den von Glasschei- 
ben bekannten Low-e-Effekt durch ihre Beschichtung auf- 
weist und daruber hinaus, aufgrund der zum Inneren weisen- 
5 den, metallisch unbehandelten Oberflache, wie ein thermi- 
scher Spiegel wirkt, also die Warmestrahlung der ubrigen 
Raumoberflachen reflektiert. Gieichzeitig wirkt die Folie 
schallabsorbierend und kann eine Vielzahl von kleinen un- 
bedruckten Teilflachen aufweisen, die die gewiinschte 

10 Transparenz gewahrleisten und gieichzeitig wie ein opti- 
scher Filter wirken. Auch mehrere Folien sind denkbar. 
[0010] ErfindungsgemaB ist femer vorgesehen, dass die 
Folie eine Mikroperforation aufweist. Insbesondere bei Ver- 
wendung von erhitzten Einstichnadeln zur Erzeugung der 

15 Mikroperforation hat sich gezeigt, dass ein besonders hoher 
Grad der Verbesserung der Raumakustik erzielt wird, wenn 
die Mikroperforation ausgehend von der Oberflache mit Be- 
schichtung erfolgt. Dies hat uberdies vorteilhafte Auswir- 
kungen auf das Herstellungsverfahren, da die Folie nur auf 

20 einer ihrer Oberflachen bearbeitet werden muB. 

[0011] ErfindungsgemaB ist ferner vorgesehen, dass die 
Beschichtung silbermetallisch ist. Wie Versuche gezeigt ha- 
ben, wirkt diese metallische Schicht auBerst effektiv als 
Warmebremse, d. h. sie unterdruckt die Abstrahlung von 

25 Warme umso mehr, je heiBer ihre Oberflache ist. Es konnten 
bisher nicht erreichte Low-e-Eigenschaften mit dem erfin- 
dungsgemaBen Folienabsorber erreicht werden. 
[0012] Vorteilhaft ist ferner vorgesehen, dass die Folie 
eine einseitige gleichverteilte Bedruckung mit der Beschich- 

30 tung aufweist und dass der Anwendungszweck der Folie den 
Bedruckungsanteil bestimmt. Vollig iiberraschend haben 
Versuche gezeigt, dass im Fall einer vollflachigen Beschich- 
tung, also volliger Lichtdichtigkeit ein Low-e-Faktor von 
0,25 erreicht werden kann. Die Emmision der Strahlung 

35 wird dadurch auf 25%, also auf ein Viertel reduziert. Im Fall 
von Punkt- oder Lochmustern, also Lichtdurchtrittsfenstem 
bleibt, abhangig vom Betrachtungsabstand der transparente 
Charakter des Folienabsorbers vollstandig erhalten. Denn 
das menschliche Auge besitzt die Fahigkeit, in der Durch- 

40 sicht durch ein fein aufgelostes Raster, die fehlenden Bildin- 
formationen zu erganzen. Beim Ausblick vom dunklen In- 
nenraum auf eine hellere Umgebung bei geniigendem Ab- 
stand vom Folienabsorber entsteht somit ein Sonnenbrillen- 
effekt, d. h. das Lochmuster verschwindet in der Wahmeh- 

45 mung und es wird lediglich die Lichttransmission verrin- 
gert, also analog zu einer getonten Sonnenbrille abgedun- 
kelt. Fiir einen effektiven Sonnenschutz sind Bedruckungs- 
anteiie zwischen 50% und 80% der Gesamtflache notwen- 
dig. Dabei liegt der Licht- und Strahlungsdurchgang durch 

50 die Folie entsprechend bei 50%~20%. Hierdurch konnen 
Verhaltnisse gewahlt werden, die bei ausreichender Verrin- 
gerung der Lichttransmission eine geniigende Transparenz 
des Folienabsorbers gewahrleisten und gieichzeitig einen 
hohen Low-e-Effekt haben. 

55 [0013] ErfindungsgemaB ist ferner vorgesehen, dass die 
Lichtdichtigkeit des beschichteten Bereichs der Folie eine 
Lichttransmission von weniger als 1% hat. Diese Lichtdich- 
tigkeit ist erfindungsgemaB von besonderer Bedeutung, da 
hierdurch die metallisch bedruckten Folienbereiche wie 

60 thermische Spiegel wirken. D. h., die Warmestrahlung der 
ubrigen Raumoberflachen wird reflektiert. Bei aktiver Kiih- 
lung z. B. des Bodens uber eine FuBbodenkiihlung wird die 
geringe Bodenoberflachentemperatur von der Beschichtung 
der erwarmten Folie im Dachbereich zuriickgespiegelt. 

65 Empfunden wird sodann nicht die Warmestrahlung des hei- 
Ben Dachaufbaus, sondem die Reflektion des kiihleren Bo- 
dens. Die im Stand der Technik bekannten transparenten 
Schichten weisen diesen Effekt uberhaupt nicht auf. 
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[0014] Vorteilhaft ist femer vorgesehen, class die unbe- 
schichtete Folie eine Lichttransmission von mehr als 80% 
hat. Wenngleich ein idealer trail sparenter Charakter des Fo- 
lienabsorbers durch ein Lochmuster mit Durchgangsoff nun- 
gen zu erreichen ist, so hat sich gezeigt, dass ein optimaler 
transparenter Charakter bereits bei Lichttransmission von 
mehr als 80% der Folie ausreichend ist, da die Fenster fo- 
kussierend wirken. Insbesondere bei Anwendungen von Fo- 
lien ohne Mikroperforation resultieren hieraus weitere Vor- 
teile. Denn eine entsprechende nicht perforierte Folie ist 
z. B. feuchtigkeitsundurchlassig und entsprechend einsetz- 
bar. 

[0015] Ferner ist vorteilhaft vorgesehen, dass bei einem 
Beschichtungsgrad von 75% die beschichtete Seite der Folie 
ein um mehr als 50% geringeres Emissionsvermogen fiir 
Warmestrahlung hat, als die unbeschichtete Seite der Folie. 
Hierdurch resultiert bei einer mittleren Lichttransformation 
im Gesamtbercich von ca. 25% eine crhcbliche Rcduzicrung 
des Emmisionsvermogens fur Warmestrahlung auf der un- 
beschichteten Seite der Folie. 

[0016] Ferner ist vorteilhaft vorgesehen, dass die Oberfla- 
che der Beschichtung eine unbehandelte metallische Ober- 
flache bildet und bei zuneh mender Temperatur die Abstrah- 
lung von Warme immer starker unterdriickt. Hierdurch wird 
der Effekt der metallischen Schicht, als Wannebremse zu 
wirken, besonders stark. 

[0017] GemaB einer besonderen Ausgestaltung der Erfin- 
dung ist vorgesehen, dass die Folie aus PVC oder PTFE ist 
und die unbedruckten punktformigen Teilflachen oder 
Durchgangsoffhungen eines Lochmusters einen kreisrunden 
oder beliebigen Querschnitt haben. Diese Materialwahl er- 
moglicht eine universelle Anwendung der Folie aufgrund 
ihrer pysikalischen Eigenschaften wie auch eine einfache 
Verarbeitung. Insbesondere ist sie auch zu perforieren und 
mit einem Lochmuster zu vcrsehcn, ohne an RciBfestigkeit 
einzubuBen. Zur Kombination mit der erfindungsgemaBen 
silbermetallischen Beschichtung weist sie uberdies eine gute 
Haftung fur die Bedruckung auf. Die Querschnitte von 
Durchgangsoffhungen oder unbedruckten Abschnitten kon- 
nen daher vorteilhaft alien Anwendungen angepasst werden. 
[0018] ErfindungsgemaB ist ferner vorgesehen, dass die 
Folie dadurch einen effektiven Warmedurchgangswert k 
hat, dass die unbeschichtete Seite der Folie uber 60% der auf 
sie auftreffenden Strahlung reflektiert, dass die Beschich- 
tung der beschichteten Seite der Folie bei zunehmender Er- 
warmung eine abnehmende Warmemenge abstrahlt und 
dass die lichtdichte metallische Beschichtung fur Warme- 
quellen die der Beschichtung zugeordnet sind, die Eigen- 
schaften eines thermischen Spiegels auf weist. Hierdurch 
sind die drei wesentlichen Kriterien, die den Warmedurch- 
gangswert k beeinflussen, in der erfindungsgemaBen Folie 
verwirklicht, die dariiber hinaus besten transparenten Cha- 
rakter aufweist und auch die Raumakustik in der gewiinsch- 
ten Weise beeinflusst. 

[0019] Der erfindungsgemaBe Folienabsorber gewahrlei- 
stet somit aufgrund des Punkt- oder Lochmusters eincrscits 
eine gute optische Transparenz und andererseits einen ge- 
wunschten hohen moglichen Sonnenschutz. Die auf ihn auf- 
treffende, durch die verglasten AuBenflachen hindurchge- 
hende Strahlung wird in den Bereichen der metallischen Be- 
druckung weitgehend reflektiert. Die raumseitige metalli- 
sche Schicht wirkt als unbehandelte metallische Oberflache 
wie eine Warmebremse. Die Warmeabgabe in den Raurn 
wird aufgrund der Erwarmung der Folie bei Absorbtion von 
Sonnenstrahlen durch die Low-e-Funktionsschicht (Be- 
schichtung) weitgehend unterdriickt. Bei einem entspre- 
chenden Zusammenwirken einer Verglasung mit einem da- 
hinter angeordneten erfindungsgemaBen Folienabsorber 



wird der Warmedurchgangswert k optimiert. Zugerschei- 
nungen, wie etwa im Fall von kalten Strahlem, entf alien 
ebenso, wie Abstrahlungen hoher Warme im sommerlichen 
Dachbereich durch die Wirkung als thermischer Spiegel. 

5 [0020] Neben der Verringerung der aktuellen Kuhllast des 
Raumes durch die Unterdriickung der Warmestrahlung des 
Daches in den Raum, wird iiber den erfindungsgemaBen Fo- 
lienabsorber eine deutliche Verbesserung des thermischen 
Komforts im Innenraum aufgrund einer iiber den Reflekti- 

10 onseffekt stark herabgesetzten mittleren empfundenen 
Oberflache ntemperatur erreicht. 

[0021] Da das thermische Komfortempfinden des Men- 
schen etwa je zur Halfte von der Lufttemperatur und der 
mittleren Strahlungstemperatur im Raum bestimmt wird, 
15 kann bei gleichbleibendem Komfort iiber den Einsatz des 
erfindungsgemaBen Folienabsorbers eine hohere Lufttempe- 
ratur im Sommer toleriert und damit die abzufuhrende Kiihl- 
last gescnkt werden. 

[0022] Ein analoger Effekt wird beim Einsatz von Fla- 
20 chenheizungen in Kombination mit dem erfindungsgema- 
Ben Folienabsorber im Winter erreicht. 
[0023] Weitere bevorzugte Ausgestaltungen ergeben sich 
aus den Unteranspruchen. 

[0024] Ein Ausfuhrungsbeispiel wird anhand einer Zeich- 
25 nung naher erlautert. Darin zeigt: 

[0025] Fig. 1 eine schematische perspektivische Teilan- 
sicht eines sich beliebig erstreckenden erfindungsgemaBen 
Folienabsorbers. 

[0026] Fig. 1 zeigt schematisch eine Ansicht eines Teils 
30 eines erfindungsgemaBen Folienabsorbers 10. Der Folienab- 
sorber 10 ist flachig und perspektivisch dargestellt. Pfeil A 
deutet die Blickrichtung eines Betrachters vom Rauminne- 
ren 11 zum RaumauBeren 12 oder zu einer entsprechend an- 
geordneten glasemen AuBenflache 13 an, die mit einigen Li- 
35 nien angcdcutet ist. Pfcil B deutet die Grundrichtung der 
Sonnen- und Warmestrahlung an. 

[0027] Der Folienabsorber 10 wird grundsatzlich aus einer 
Folie 14 gebildet, die vorzugsweise aus PVC oder FTFE 
ausgebildet sein kann, aber auch aus einer Silikonbeschich- 

40 teten textilen Membran. Die Folie 14 ist zum Rauminneren 
11 (zum Betrachter) weisend mit einer Beschichtung 15 ver- 
sehen, insbesondere bedruckt. Die Beschichtung 15 ist 
hochgradig lichtdicht und zum Rauminneren 11 weisend mit 
einer unbehandelten Oberflache belassen. Die Oberflache 

45 der Folie 14 kann die Beschichtung 15 ganzflachig aufwei- 
sen oder auch teilflachig. Ist eine teilflachige Beschichtung 
15 vorgesehen, dann ist das Muster der Bedruckung belie- 
big, besonders gute Erfahrungen wurden mit Punktstruktu- 
ren gemacht. Im unbedruckten Bereich z. B. der Locher 

50 oder Punkte 16 ist keine Beschichtung 15 vorhanden, so 
dass der Blick durch die Folie 14 hindurch frei ist. Die 
Punkte oder Locher 16 konnen auch Durchgangsoffnungen 
durch die Folie 14 bilden. Der Querschnitt der Punkte/Ld- 
cher 16 ist in Form und Flache an die unterschiedlichen An- 

55 wendungen anpassbar. 

[0028] Die Folie 14 kann zusatzlich cine Mikroperforation 
17 aufweisen, die vorzugsweise in Pfeilrichtung A in die Fo- 
lie 14 eingestochen ist. Die Mikroperforation 17 unterstutzt 
die Schalldammung und verbessert somit die Raumakustik. 

60 Oberhalb der Linie 18 ist der Folienabsorber 10 mit der Mi- 
kroperforation 17 dargestellt. 

[0029] Die Punkt- oder Lochmuster sind an den Betra- 
chungsabstand angepasst. Hierdurch ist der Folienabsorber 
10 trotz lichtdichter Beschichtung 15 transparent, denn das 
65 menschliche Auge besitzt die Fahigkeit bei einem fein auf- 
gelosten Raster die fehlende Bildinformation zu ersetzen. 
Beim Blick in Richtung Pfeil A, also i. d. R. in die hellere 
Umgebung 12 entsteht, bei geniigendem Abstand vom Fo- 
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lienabsorber 10 ein Sonnenbrilleneffekt. D. h., die Punkt- 
oder Lochmuster versch winden in der Wahrnehmung und es 
wird lediglich die Lichttransmission verringert, also analog 
zu einer getonten Sonnenbrille abgedunkelt. Fur einen ef- 
fektiven Sonnenschutz sind Bedruckungsanteiie zwischen 5 
50% und 80% der Gesamtflache notwendig. Dabei liegt der 
Licht- und Strahlungsdurchgang in Richtung Pfeil B durch 
die Folie 14 bei entsprechend 50% bis 20%. 
[0030] Die durchgehende Strahlung in Richtung Pfeil B 
wird von der metallischen Beschichtung beispielsweise zu 10 
iiber 60% reflektiert. Die sekundare Warmeabgabe in den 
Raum 11 durch einen iiber diesen Folienabsorber 10 reali- 
sierten Sonnenschutz wird iiber diese Reflektion nach auBen 
je nach Qualitat der davor liegenden verglasten AuBenflache 
13 reduziert. Der raumseitig auf der Folie 14 aufgebrachte 15 
metallische Auftrag aus der lichtdichten silberweiB-silber- 
nen metallischen Beschichtung 15 ubernimmt noch eine 
weitere Funktion. Denn die metallische Schicht 15 wirkt wie 
alle unbehandelten metallischen Oberflachen, als Warme- 
bremse. D. h., sie unterdriickt die Abstrahlung von Warme 20 
bei heiBen Oberflachen. Bei Absorbtion von Sonnenstrahlen 
erwarmt sich die Folie 14, die Warmeabgabe in den Raum 
11 wird jedoch, analog zu den in Warmeschutzverglasungen 
eingesetzten Low-e-Funktionsschichten, weitgehend unter- 
driickt. Bei entsprechendem Aufbau einer Gesamtkonstruk- 25 
tion aus Verglasung und zum Betrachter angeordnetem er- 
findungsgemaBen Folienabsorber 10 wird der Warmedurch- 
gang und damit der effektive Warmedurchgangswert k ver- 
bessert. 

[0031] Koiriforteinschrankungen durch herabgesetzte 30 
winterliche Scheibentemperaturen der AuBenverglasung 13 
werden uber den Low-e-Effekt der Beschichtung 15 eben- 
falls verringert. Es entfallen somit die als Zugerscheinung 
fehlinterpretierten Effekte des sogenannten, in der Klima- 
technik bekannten, kalten Strahlers. Beim Einsatz des erfin- 35 
dungsgemaBen Folienabsorbers 10 in Gebauden mit gekiihl- 
ten bzw. erwarmten Bauteiloberflachen, wie Betonkerntem- 
perierung, FuBbodenheizung bzw. -kiihlung, wird ein weite- 
rer Vorteii der Beschichtung 15 genutzt. 

[0032] Die Unterdriickung der Abstrahlung von Warme 40 
bewirkt bei einer nicht transparenten Beschichtung 15 auf- 
grund pysikalischer GesetzmaBigkeiten die Reflektion von 
Warmestrahlung. Damit verhalten sich die metallisch be- 
druckten Bereiche der Folie 14 wie ein thermischer Spiegel. 
D. h., statt Warme aufgrund erhohter Folientemperaturen 45 
abzustrahlen, wird die Warmestrahlung der iibrigen Raum- 
oberflachen reflektiert. Bei aktiver Kuhlung z.B. des Bo- 
dens des Raumes 11 iiber eine FuBbodenkuhlung wird die 
geringe Bodenflachentemperatur von der Beschichtung 15 
der erwarmten Folie 14 im Dach zuriickgespiegelt. Empfun- 50 
den wird daher nicht die Warmestrahlung des erwarmten 
Dachaufbaus, sondern die Reflektion des kuhleren Bodens. 
[0033] Neben der Verringerung der aktuellen Kuhllast des 
Raumes 11 durch die Unterdriickung der Warmestrahlung 
des Daches in den Raum 11, wird uber den erfindungsgema- 55 
Ben Folienabsorber 11 eine deutliche Verbesserung des ther- 
mischen Komforts im Innenraum 11 aufgrund einer uber 
den Reflektionseffekt stark herabgesetzten mitderen emp- 
fundenen Oberflachentemperatur im Raum 11 erreicht. Da 
das thermische Komfortempfinden etwa je zur Halfte von 60 
der Lufttemperatur und der mittleren Strahlungstemperatur 
im Raum 11 bestimmt wird, kann bei gleichbleibendem 
Komfort beim Einsatz des erfindungsgemaBen Folienabsor- 
bers 10 eine hohere Lufttemperatur im Sommer toleriert und 
somit die abzufuhrende Kuhllast weiter gesenkt werden. Ein 65 
analoger Effekt wird bei Flachenheizungen in Kombination 
mit dem Folienabsorber 10 im Winter erreicht. 
[0034] Die in der vorstehenden Beschreibung, in der Fig. 
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1 sowie den Anspruchen 1 bis 10 offenbarten Merkmale der 
Erfindung konnen sowohl einzeln als auch in beliebiger 
Kombination fur die Verwirklichung der Erfindung in ihren 
unterschiedlichen Ausfuhrungsformen wesentlich sein. 

Patentanspriiche 

1. Folienabsorber, insbesondere zum inneren Einsatz 
vor verglasten AuBenflachen, bestehend aus minde- 
stens einer flexiblen transparenten Folie, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Folie (14) nach innen weisend 
ganzflachig oder teilflachig eine nahezu lichtdichte me- 
tallische Beschichtung (15) mit Low-e-Effekt hat. 

2. Folienabsorber nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Folie (14) eine Mikroperforation 
(17) aufweist. 

3. Folienabsorber nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gckcnnzeichnet, dass die Beschichtung (15) silberme- 
tallisch ist. 

4. Folienabsorber nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Folie (14) eine einseitige gleichver- 
teilte Bedruckung mit der Beschichtung (15) aufweist 
und dass der Anwendungszweck der Folie (14) den Be- 
druckungsanteil bestimmt. 

5. Folienabsorber nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Lichtdichtigkeit des beschichteten 
Bereichs der Folie (14) eine Lichttransmission von we- 
niger als 1% hat. 

6. Folienabsorber nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die unbeschichtete Folie (14) eine Licht- 
transmission von mehr als 80% hat. 

7. Folienabsorber nach Anspruch 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass bei einem Beschichtungsgrad von 75% 
die beschichtete Seite der Folie (14) ein um mehr als 
50% geringeres Emissions vermogen fiir Warmestrah- 
lung hat, als die unbeschichtete Seite der Folie (14). 

8. Folienabsorber nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Oberflache der Beschichtung (15) eine unbehan- 
delte metallische Oberflache bildet und bei zunehmen- 
der Temperatur die Abstrahlung von Warme immer 
starker unterdriickt. 

9. Folienabsorber nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Folie (14) aus PVC oder PTFE ist und die unbe- 
druckten punktformigen Teilflachen oder Durchgangs- 
offnungen (16) eines Lochmusters einen kreisrunden 
oder beliebigen Querschnitt haben. 

10. Folienabsorber nach einem oder mehreren der vor- 
hergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass 
die Folie (14) dadurch einen effektiven Warmedurch- 
gangswert k hat, dass die unbeschichtete Seite der Folie 
(14) uber 60% der auf sie auftreffenden Strahlung re- 
flektiert, dass die Beschichtung (15) der beschichteten 
Seite der Folie (14) bei zunehmender Erwarmung eine 
abnehmcnde Warmemenge abstrahlt und dass die licht- 
dichte metallische Beschichtung (15) fur Warmequel- 
len die der Beschichtung (15) zugeordnet sind, die Ei- 
genschaften eines thermischen Spiegels aufweist. 
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